12                                         ENCYCLOPÉDIE CHIMIQUE
Les alliages à différentes proportions peuvent d'ailleurs varier de coloration à volonté, soit par l'effet de l'acide nitrique, qui attaque le cuivre, mais non l'Ai., soit par l'effet de l'acide chlorhydrique, qui attaque F AL, mais non le cuivre.
Nous avons dit, plus haut, que le bronze à 10 p. 100 a une résistance comparable à celle de l'acier; mais, martelé, il a une résistance plus grande.
On le forge un peu au-dessous du rouge cerise, température qu'il atteint très rapidement dans un feu de forge, ainsi que je l'ai fréquemment constaté, et alors on peut le marteler jusqu'à froid, ainsi que nous l'avons dit, sans gerçure ni déchirure : en le détrempant, on le rend doux et malléable. Travaillé à chaud, on peut l'amener, sous le marteau, à un état de ténuité extrême.
Les propriétés mécaniques du bronze d'aluminium le mettent incontestablement au-dessus de tous les métaux, l'acier fondu compris, dont il a la résistance tout en ayant un allongement triple.
Nous donnons à l'appui de cette opinion le tableau suivant extrait de la brochure de M. Kiliani, directeur de l'usine de Ncuhausen.
	POIDS	PRIX	RÉSISTANCE à la rupture; kilo	SECTION en   mi li-mètres	POIDS à	PRIX COMPARÉS	
							
NOM DU MÉTAL	spé-	en	grammes par	cubfts pour 100	égalité de	à égalité	à
	cifique .	francs *.	millimètre	kilop;.   de Bésis-	résistance.	de résis-	volume égal.
			carre.			tance.	
Bronze  AL 5 p. 100 (40 p. 100 (rallongement).   .  . .	8,15	1,32;;	50	2,00	1,38	1,68	1,97
Bronze Al.  7,5 p.  100 -;ii-^ 7 87 mite élastique 24k) . . . .\   ''		2;80	GO	•I,GG	1,12	1,02	2,28
Bronze AL 10 p. 100 fondu.	7,65	3,08	65	1,34	1,00	1,7(4	2,58
Laiton Al. 1 p, 100 fondu .	8,35	1,325	40	2,5	1,78	1,25	1.15
Laiton Al. 3,3 p. 100 fondu.	8,33	1,75	G5	1,54	1,09	J,00	1,52
Bronze de canons 8 p. 100, i 0 AA étain ........... < 8>90		1,50	30	3,33	2,54	2,00	1,40
Laiton ordinaire laminé   . .	8,38	1,15	22	4,33	3,24	1,95	1,00
Cuivre laminé ........	ft Ç)0	1 40	22	4 55	3,44	2,51	1 30
Bronze    phosphoreux   0,38) p   100 fondu           . . . .^    '		3,70	30	3,33	2,39	3,12	2,19
Métal Delta fondu ......	8 51	1,90	38	2,63	1,90	1,88	1,68
							
1 M. Kiliani donne le prix en marcks : 1 marck = 1 fr. 25.							
Le bronze à 5 pour. 100 a une résistance supérieure à celle du métal Delta avec un allongement de 60 à 7) p. 100, tandis que le métal Delta n'atteint que 40 pour 100. A égalité de résistance, le bronze d'Aï, est moins dur que le métal Delta.
Comparé au bronze phosphoreux il est moins dur, non seulement à égalité de résistance, mais encore à égalité de volume.
Le tableau ci-dessus extrait de la brochure de M. Kiliani, et qui résume toutes les expériences faites à Neuhausen pendant un an, donne des comparaisonsr une grande partie.
